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(a) : (b) is 1-10:1, esp. 2:1. The compsn. is pref. made up in an 
inert solvent 

for the resin such as aliphatic, aromatic or chlorinated 
hydrocarbons , alcohols 

such as amyl-, butyl- or propyl alcohol, ethers, ketones, acetic acid 
esters , 

THF and cyclohexanone. Pref. solvents are ethers, ketones, acetic 
acid esters, 

THF and cyclohexanone. Pref. solvents are ethylene glycol acetate 
and 

isopropanol . 

The compsns. form protective organosilicon layers on heat resistant 
glass and 

ceramic materials such as cooking utensils and cooking hobs. The 
coatings are 
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Titel: Schutzmittel zur Bildung eines Schutzuber- 
zuges einer siliciumorganischen Verbindung 
auf Glas- und Keramikflachen 



Patentanspriiche : 

1 0 Schutzmittel zur Bildung eines Schutziiberzuges einer 
siliciumorganischen Verbindung auf Glas- und Keramik- 
flSchen, insbesondere hitzebestSndigem Glas- und 
Keramikmaterial, wie vor allem Glaskochfiachen u.dgl., 
dadurch gekennzeichnet, dafl. es als Schutzfilmbildner 
sov/ohl hartbares Silikonharz als auch Silikonol ent- 
halt. 

2p Schutzmittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daG der Anteil (in Gew o -?0 von Silikonharz zu Silikon- 
ol zwischen etwa 10 : 1 und 1:1, vorzugsweise bei 
twa 2 : 1> liegt. 
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3o Schutzmittel nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl das Silikonharz in einem Losungsmittel 
gelost in dem v/asserfreien Schutzmittel enthalten ist. 

4. Schutzmittel nach Anspruch 3» dadurch gekennzeichnet, 
da3 als Losungsmittel fiir Silikonharz mindestens eines 
der folgenden Losungsmittel vorgesehen ists Alipha- 
tische, aromatische, chlorierte Kohl enwassers toff e, 
Alkohole, z.3 0 Amyl-, Butyl-, Propyl- Alkohol , Ather, 
Ketone, Essigsaureester, Tetrahydrofuran, Cyclohexanon 0 

5o Schutzmittel nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 
da8 als Losungsmittel mindestens eines der folgenden 
Losungsmittel vorgesehen ist: Athylenglykolaoetat, 
Isopropanol. 

6 0 Schutzmittel nach einem der Anspriiche 1 his 5» dadurch 
gekennzeichnet, daB es einen Reaktionsbeschleuniger 
fUr das AushSrten des Silikonharz es, vorzugsweise mono- 
meres und/oder polymeres Butyl titanat, enthalt. 

7. Schutzmittel nach einem der Anspriiche 1 Ms 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB es ein Cellulosederivat, z<>B, 
• Methylhydroxyathylcellulose, enthalto 

3, Schutzmittel nach Anspruch 7» dadurch gekennzeichnet, 
dafl der Anteil des Cellulosederivats etwa 0,1 bis 2% 
des Silikonharzes (ungelost) betrSgto 

9o Schutzmittel nach einem der Anspriiche 1 Ms ~8, dadurch 
gekennzeichnet, dafl der Gesamtanteil' der Silikonkompo- 
nenten in d m Schutzmittel hochstens 50%, vorzugsweise 
5 bis 20%, betragto 

10o Schutzmitt 1 nach einem der Anspriiche 1 bis 9 9 dadurch 
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gekennzeichnet, da3 die Silikonharzlosung und/oder 
das Silikonol und/oder der Beschleuniger an ein TrS- 
gerkorn angelagert 1st, welches aus einem zerkleiner- 
teri geschaumten oder geblahten synthetischen oder 
mineralischen Stoff , insbesondere Perlite, BlMhglas 
od.dgl.i besteht. 

11. Schutzmittel nach einem der Anspruche 1 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB es mindestens ein Tensid 
aus der Reihe der Fluor carbone, vorzugsweise in einem 
Anteil von etwa 0,01 bis 0,1 % des Silikonharzanteils, 
enthSlt. 

12. Schutzmittel nach einem der Anspruche 1 bis 11, da- 
durch gekennzeichnet, dafl das SilikonSl und das Sili- 
konharz jeweils in einem gesonderten Lssungsmittel 

. gel&st ist. 
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Die jirfindung be tr if ft ein Schutzmittel zur Bildung eines 
Schutzitberzuges einer siliciumorganischen Verbindung auf 
Glas- und Keramikflachen, insbesondere hitzebestandigem 
Glas- und Keramikmaterial. wie vor all em Glaskochflachen 
Uodgl. 

tis ist bekannt, zur Bildung von wasser- und schmutz- 
abweisenden uberziigen auf Mauerwerken, Papier, Texti- 
lien, Leder Uodglo SilikonSle einzusetzen. Es handelt 
sich bei den Silikonolen urn klare, farblose, geruch- 
freie und hydrophobe FlUssigkeiten unterschiedlicher 
Viskositaten, die an Luft dauerv/arm bestSndig bis min- 
destens etwa 150° C und die z 0 B 0 auch gegenUber anorga- 
nischen Sauren, Salzen, Chlor, Oxidationsmitteln usw* 
b standig sindo 
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Bei Gegenstanden aus Glas Oder Keramikmaterial besteht 
hMufig das Bedurfnis, diese rait einem diinnen Schutztiber- 
zug zu versehen, um einen moglichst bestandigen Ober- 
flachenschutz zu erzielen 0 Insbesondere bei Gegenstan- 
den aus thermisch belastbarem Glas oder glaskeramischem 
Material soil ein temperaturbestandiger Oberflachenschutz 
erreicht werden. 

Besondere Probleme stellen sich bei den fur Kochherde 
verwendeten Glaskochfeldplatten. Hier kann es bei Zucker- 
verkrustungen der Glaskochfeldplatten, die z.B B beim 
Oberlauf en eines gezuckerten Kochgutes auftreten, zu 
schollenartigen Ausbruchen an der Glasoberflache der 
Platten kommen, wodurch der en glatte Glanzoberflache 
ein hSflliches, kraterartiges Aussehen erhalto fthnliche 
Probleme stellen sioh bei anderen Gegenstanden aus 
hitzebestandigem Glas, z 0 B. bei KUchenges chirr aus 
Glas r bei Backofenf ens tern u 0 dgl 0 

Aufgabe der Erfindung 1st es, ein Schutzmittel fUr die 
genannten Zwecke zu schaff en, mit welchem sich ein hoch- 
wirksamer, Uber langere Zeit hinweg bestandiger Schutz- 
tiberzug ohne hasiiches Verfarben und Verschmieren der 
behandelten Oberfiache herstellen lS8t. Das erfindungs- 
gemaB Schutzmittel 1st insbesondere zur Verwendung durch 
den Hersteller der Glas- Oder Keramikerzeugnisse be- 
stimmt, obwohl es gegebenenfalls auch im Reparatur- und 
V/artuhgsbereich oder auch auf der Benutzerseite einge- 
setzt werden kann 0 . 

Das erfindungsgemSfle Schutzmittel ist dadurch gekenn- 
zeichnet, da8 es als Schutzfilmbildner sowohl hartbares 
Silikonharz als auch SilikonSl enthalto Vorzugsweise 
liegt dabei der Anteil von Silikonharz zu Silikonol zwi- 
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schen etwa 10 s 1 und 1:1, zweckmaBig bei etwa 2 : 1„ 

iJs hat sich gezeigt, daB sich mit einem solchen Schutz- 
mittel, welches sowohl Silikonol als auch Silikonharz 
enthalt, hochvirksame dlinne GchutziiberzUge auf Glas- 
und Keramikflachen erzielen lassen, die auch bei ther- 
mischen Belastungen der Erzeugnisse einen zuverlassigen 
Gberflachenschutz gewahrleisten 0 Das Schutzmittel ISBt 
sich einfach handhaben und z.B. in fliissiger oder pastoser 
form durch Aufspriihen, Aufstreichen, Verreiben auf die 
zu behandelnde Oberflache auftragen 0 Bei der bevorzug- 
ten Anwendung fur hitzebestandige Glaskochflachen u 0 dgl 0 
laOt sich ein gegeniiber dem genannten Schollenbruch hoch- 
v/irksamer SchutzUberzug auf der behandelten Oberflache 
erreichen,, Andererseits ist das Schutzmittel aber auch 
zur Anwendung bei anderen Brzeugnissen aus Glas oder 
keramikmaterial, z 0 3. als Oberflachenschutz von Glas- 
geraten, Glasbausteinen, Fenstern, Glas- oder Keramik- 
bauteilen fiir Fassaden u o dgl 0 , gut geel^reto 

Das Silikonharz ist zweckmaBig in geloster Form in dem 
wasserfreien Schutzmittel enthalten, Als Losungsmittel 
fur Silikonharz geeignet sind aliphatische, aromatische 
oder chlorierte Kohlenwasserstoff e, Alkohole, z 0 3. Amyl-, 
Butyl-, Propylalkohol, Ather, Ketone, Essigs&ureester, 
1'etrahydrofuran, Cj'clohexanon usv. Vbrzugsweise wird als 
Losungsmittel fiir Silikonliarz Athylenglykolacetat, Iso- 
propanol, Xylol, Toluol oder Mischungen dieser Losungs- 
mittel eingesetzto 

Tis empfiehlt sich femer, dem Schutzmittel einen Reaktions- 
beschleuniger fiir das Ausharten des Silikonharzes zuzu- 
setzen 0 Besonders geeignet als Reaktionsbeschleuniger 
ist monomeres und/oder polyra res Butyltitanato Mit dem 



0 30016/0271 

2/1/05, EAST version: 2.0.1.4 



i O k 6 L 



COLLO GmbH 

CI 557 > 

- A - 

Zusatz eines Reaktionsbeschleunigers erfolgt das Aushar- 
ten des Silikonharzes bei Raumtemperatur innerhalb ver- 
haltnismaOig kurzer Zeit von 15 bis 60 Minuten 0 Es be- 
steht aber auch die Koglichkeit, das Erzeugnis nach dem 
Auftragen des Schutztiberzuges einer ttarmebehandlung in 
einem Of en od*dgl. zu unterwerfen, urn die AushSLrtung zu 
beschleunigen. 

Weiterhih empfiehlt es sich f dem erfindungsgemafien Schutz- 
mittel ein Cellulosederivat, z.B. Methylh3^droxyathyl en- 
cellulose, zuzusetzen, vorzugsweise in einer Menge von 
0,1 bis etwa 2;* des Silikonharzes, Das Cellulosederivat 
verbessert die Hartung der Oberflache des auf gebrachten 
Schutzfilmes und kann zugleich als Verdickungsmittel, 
z.Bo.zur Pastenbildung, des Schutzmittels dienen<> 

Ferner empfiehlt es sich, dem erfindungsgemafien Schutz- 
mitt el ein Tensid aus der Reihe der iTluorcarbone, vor- 
zugsweise in einem Anteil von etwa 0,01 bis 0 f 1# des 
Silikonharzanteils, zuzusetzen. Fluorcarbone begtinsti- 
gen das Auf Ziehen und die Filmbildung der Siiikonharze, 

Der Gesamtanteil der Silikonkomponenten (Silikonol und 
Silikonharz) in dem erfindungsgemafien Schutzmittel be- 
tragt zweckmafiig hochstens 50 Gew.-#, vorzugsweise etwa 
5 his 20 Gew.-#. 

Weiterhin kann esi zweckmSfiig sein, die Silikonharzlosung 
und/oder das Silikonol und/oder den Beschleuniger (Butyl- 
titanat) an ein Tragerkorn anzulagern, welches aus zer- 
kleinerten geschaumten oder geblahten synthetischen Oder 
mineralischen Stoffen, insbesondere Perlite, Biahglas 
ododglop b stehto Dieses feinkornige Tragermaterial fur 
di einzelnen Komponenten des erfindungsg mSfien Schutz- 
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mittels hat verschiedene Funktionen, von denen im Kinzel- 
fall gezielt Gebrauch gemacht warden kann„ Das f einkorni- 
ge TrSgermaterial erlaubt es, das Sohutzmittel in k<5rni- 
ger tform herzustellen, so dafl es als Pulvermaterial auf 
die zu behandelnde Oberflache aufgebracht werden kann. 
Beim Verreiben des Pulvermaterials bildet sich dabei der 
diinne Schutzfilm, wShrend der zuriickbleibende Pulverrest 
in einfacher Weise abgewischt werden kanh 0 Andererseits 
hat das feinkSrnige Tragermaterial eine gewisse Schleif- 
und Foliervdrkung, die zur SSuberung der behandelten 
Oberflache ausgenutzt werden kann land die auch eine ge- 
wisse verteilende und egalisierende Wirkung auf die 
Schutzfilmbildner ausubto Dariiber hinaus kann das fein- 
kbrnige Tragermaterial auch eine Isolierwirkung haben, 
indem es insbesondere den Reaktionsbeschleuniger (Butyl- 
titanat) gegeniiber der SilikonharzltJsung in dem Schutz- 
mittel isoliert, so dafl diese beiden Komponenten erst 
bei der Anwendung des Schutzmittels voll in Reaktion 
treten 0 Die Ausnutzung der Isolierwirkung fiihrt zur 
Verbesserung der Lagerfahigkeit des erfindungsgemaflen 
Schutzmittels. Die mittlere Korngrofle des bei dem er- 
findungsgemaflen Schutzmittel gegebenenfalls verwende- 
ten porbsen TrSgermaterials liegt zweckmSBig unter 1 mm. 

Mit Hilf e des erfindungsgemaflen Schutzmittels la&t sich 
ein langanhaltender Oberflachenschutz vor Verschmutzung, 
Korrosion durch Umwelt- und WitterungseinflUsse u.dgl. 
erreichen. Die Kombination von Silikonharz mit einem 
zeit- Oder temperaturbedingten HSLrtungsverhalten und 
mit guter Affinitat und Haftf estigkeit auf Glas- und 
Keramikmaterial mit Silikonbl, insbesondere Methyl- 
siloxane Oder Phenylmethylsiloxane, fiihrt in dem ge- 
nannten Anwendungsbereich zu besonders guten Ergebnis- 
s n G Je nach Siedepunkt des v rwend ten Losungsmittels 
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fur Silikonharz erfolgt das Abdarapf en des LBsungsmittels 
bei Raumtemperatur Oder bei kurzzeitigem Er warm en bis 
ca 0 200° Co Es ist daher ohne wei teres moglich, das Mrt- 
bare Silikonharz entweder in einem niedrigsiedenden Lo- 
sungsmittel Oder in einem hochsiedenden Losungsmittel 
zu losen. Als Silikonol wird vorzugsweise ein niedrig- 
viskoses lineares Siloxan der im Handel erhaltlichen Art 
eingesetzt. 

In seiner einfachsten Form kann das erfindungsgemaBe 
Schutzmittel aus einem in einem Losungsmittel gelosten 
Silikonharz, aus Silikonol und gegebenenfalls einem Be- 
schleuniger (Butyltitanat) bestehen. Es besteht aber 
auch die Moglichkeit, sowohl das Silikonharz als auch 
das Silikonol, gegebenenfalls zusammen mit dem But}'!- 
titanat, jeweils in einem gesonderten Lbsungsmittel zu 
Ibsen und die eine Losung in der anderen zu dispergie- 
ren 0 Ferner ist es moglich, eine z.B. 50?&ge Silikon- 
harzlosung in Hohlkorperteilchen, z 0 B 0 Perlite, einzu- 
bringen und die mit del* Silikonharzlosung vers etz ten 
Teilchen in SilikonBl, gegebenenfalls mit gelostem 
Butyltitanat, zu dispergieren, Umgekehrt kann auch 
das Silikonol mit gelostem Butyltitanat in die Hohl- 
korperteilchen (Perlite) eingebracht werden, vorauf 
diese in Silikonharzlosung dispergiert werden. SchlieB- 
lich ist es auch mSglich, sowohl das Silikonol, gegebe- 
nenfalls mit gelSstem Butyltitanat, als auch die Sili- 
konharzlosung jeweils i n e in porBses, f einkorniges Tra- 
germaterial, wie Perlite, BlSLhglas, einzubringen und 
beide Komponenten in den gewiinschten Anteilen zu mischeno 

Im folgenden werden einige Beispiele angegeben: 
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Beisplel 1 

Das Schutzmittel enthalt (in Gew,-#): 



Silikonharz (50#tg in Toluol gelost) 10# 

SilikonbT, namlich Methylsiloxan mit 

einer Viskositat von 100 cSt 5% 

Xylol (als VerdUnnungsmittel) 85$ 



Dieses Schutzmittel liegt in fltissiger Form vor. Nach dem 
Auftragen des Schutzmittels auf die zu schiitzende Ober- 
flache kann zum Ausharten des Silikonharzes eine Tempe- 
raturbehandlung in einem Of en durchgefiihrt werden. 

Beisniel 2 

Das Schutzmittel enthsllt (in Gew.-#): 



Silikonharz (50#ig in Toluol gelost) 12# 
SilikonSl (Methylsiloxan 100 cSt) k% 
monomeres Butyltitanat o,5# 
polymer es Butyltitanat Q t % 

Xylol (als VerdUnnungsmittel) 83, 0# 



Dieses Schutzmittel wird ebenfalls in flUssiger Form ver- 
arbeiteto Der Zusatz des Beschleunigers (Butyltitanat) 
fiihrt zu einem verhaltnismaflig kurzzeitigen Ausharten 
des Silikonharzes, 

Beispiel 5 
Das Schutzmittel enthalt (in Gew.-#)s 
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Silikonharz (in Athylenglykolacetat 
gelBst, 50%ig) 
Silikonol (Methyl siloxan) 
monpmeres Butyltitanat 
polymeres Butyltitanat 
Butanol (VerdUnnungsmittel) 

Auch dieses Schutzmittel wird in flttssiger Form verarbei- 
teto 

Beisniel 4 

Das Schutzmittel besteht aus (in Gew»-%)$ 

. Silikonharzlosung (50%ig in Toluol als 
LSsungsmittel gelSst) 

Perlitematerial (mittlere Korngrofie 
1 mm, Schttttgewlcht 70 g/l) 

Athylenglykol (Sohmutzlosemittel) 
Silikonbl 

monomeres Butyltitanat 
polymeres Butyltitanat 
Perlitematerial (wie in Beispiel 3) 
Isopropanol (VerdUnnungsmittel) 
Methylenchlorid 
Methylhydroxyathylcellulose 

Dieses Schutzmittel 1st dickfliissig bis pastos. Das in 
Toluol geloste Silikonharz und das Athylenglykol sind 
zusammen in dem Perlitematerial (Gewichtsanteil 3,1%) 
eingebracht, in dem diese Stoff e zusammengemisoht wer- 
den, wobei die Losung in die HohlrSume der Perlitekorn- 
chen eindringt, so daB sie praktisch vollstandig in den 
PerlitekSrnchen enthalten ist. Urn das Eindringen der 
Losung in di Perlitekorner zu unterstUtzen, konnen die- 
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10,0% 
5,0% 
0,5% 
0,5% 

84,0% 



10,054 

3,1% 
10,0% 
5,0% 
0,1% 
0,1% 
1,8% 
50,0% 
18,5% 
1,4%' 
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se auf eine Temperatur von ca. 100° C erwarmt werden, 
worauf die Silikonharzlosung mit dem Athylenglykol kalt 
hinzugegeben und das Gemisch abgektihlt wird* Beim AbkUh- 
len dringt die LBsung in die Hohlraume der Perlitekbrner 
ein Q Statt dessen ist es aber auch mSglioh, die Losung 
unter Vakuum dem Perlitematerial zuzusetzen, wobei sie 
in die feinen evakuierten Hohlraume der Perlitekorner 
eindringto 

In gleicher Weise ist bei Beispiel 4 das SilikonSl zusam- 
men mit dem Butyltitanat an Perlitematerial gebunden 0 Die 
beiden Perlitekomponenten werden mit dem Isopropanol als 
VerdUnnungsmittel sowie der in Methyl enchlorid gelBsten 
Methylhydroxyathylcellulose zusammengemischt, wodurch 
eine dickflllssige bis pastSse Masse erhalten vdrd* Die 
Methylhydroxyathylcellulose dient hier einerseits als 
Verdicker und andererseits zur Yerbesserung der Ober- 
flSchenharte des auf gebraohten Schutzttberzuges. 

Beispiel 5 

Das Schutzmittel besteht aus (in Gew.-#): 

Silikonharz in Athylenglykolacetat ge 
15st (50?&ge Lbsung) 

Perlitematerial \d.e Beispiel 3 als 
Tragermaterial fiir die Silikonharz- 
losung 

Silikonol (100 cSt) 

monomeres Butyltitanat 

polymeres Butyltitanat 

Perlitematerial (vie Beispiel 3) 
zur Anlagerung des mit dem Butyl- 
titanat versetzten Silikonols 



6O 9 0% 

15,0?6 
18 f 0# 
0,5# 
0,596 
6,0% 
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Dieses Schutzmittel liegt in pulvriger Form vor, in der 
es auch verarbeitet wird. 

Beispiel 6 

Das Schutzmittel besteht aus (in Gew.-%): 

Silikonharz, 25%ige Losung in Athylen- 
glykolacetat fa5 » uy9 

Perlitematerial (wie Beispiel 3) ^ 
zur Anlagerung der Silikonharzlosung 15,0* 

Methylphenylsiloxan 150 cSt 15,0% 

Perlitematerial (wie Beispiel 3) ^ 
zur Anlagerung .des Methylphenylsiloxans 5,o?& 

Auch dieses Schutzmittel liegt in pulvriger Form vor, 

Beispiel 7 

Das Schutzmittel besteht aus (in Gew.,-%): 

Silikonharz, 50%ig gelBst in Xylol 45,00% 

Tens id aus der Reihe der Fluorcarbone 0,02% 

Perlitematerial (wie Beispiel 3) 

zur Anlagerung der mit dem Tensid ver- 

setzten SilikonharzlSsung H>»W 

Athylenglykol (Schmutzloser) 10,00% 
SilikonSl, namlich Phenylmethylsiloxan 

150 cSt 20 ' 00% 

Butyltitanat °' 1896 

Perlitematerial (wie Beispiel 3) 
zur Anlagerung des mit Butyltitanat 
versetzten Phenylmethylsiloxans 

Auch hier handelt es sich urn ein pulvriges Schutzmittel, 
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Durch Abstimmung des Anteils der Silikonkomponenten in 
dem Schutzmittel sowie durch Art und Menge des Auftrages 
des Schutzmittels auf die zu behandelnde Oberflache laBt 
sich die Dicke des SchutzUberzuges beeinflussen. Die 
Dicke sollte 50 a nicht Ubersteigeiu Sie liegt vorzugs- 
weise unter 10." , zweckmafiig zvdschen 0>1 und 5 a. Ein 
diinnerer Film neigt weniger zum VersprSden und haftet 
besser* Auflerdem ist ein dtinner Film gleichmSBiger in 
der Transparenz und bleibt unsichtbar als Schutzfilm er- 
halten 0 

Bei den erflndungsgemsLfi verwendeten Silikonharzen handelt 
es sich bevorzugt um Phenylmethylsilikonharze mit funk- 
tionellen Gruppen 0 Besonders geeignet sind solche Silikon- 
harze, die als funktionelle Gruppen OH-Gruppen anthalten, 
Tenside aus der Reihe der Fluorcarbone begtlnstigen das 
Auf Ziehen des Silikonharzes und fordern die Schutzfilm- 
bildung. Beim Ausharten werden die Fluorcarbone in den 
Silikonharzverband eingebaut. Es empfiehlt sich, als 
Heaktionsbeschleuniger eine Kombination aus monomerem 
und polymerem Butyltitanat zuzusetzen. Das polymere 
Butyltitanat hat seinerseits die Funktion eines Schutz- 
filmbildnerso 
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